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@ Glimmschutzanordnung fur die Statorwicklung einer elektrischen Maschine 

© Die Glimmschutzanordnung fur die Statorwicklung einer 
elektrischen Maschine, umfassend em um die Hauptisolation 
von Nutteil und Stirnbugelteil jedes Stabes der Statorwick- 
lung gewickeltes halbleitendes textiles Glimmschutzband ist 
derart aufgebaut, da& der Nutteii (10) des Statorwicklungs- 
stabes mit einem ersten halbleitenden, volumenleitfahigen 
Glimmschutzband (24) mit annahernd konstantem Oberlap- 
pungsgrad in mindestens einer Lage umwickelt ist. Der 
Stirnbugelteil ist mit einem zweiten halbleitenden volumen- 
leitfahigen Glimmschutzband (24) in mindestens einer Lage 
umwickelt, wobei der Uberlappungsgrad vom Austritt des 
Stabes aus dem Statorkorper (14) zum Stabende hin stetig 
kleiner wird. 

Diese Glimmschutzanordnung ist wirtschaftlich herzustel- 
len; die Spannungverteilung in Stabiangsrichtung lafct sich 
einfach optimieren. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 10.93 308 050/100 



5/47 



PIZ Dresden 



^ 0 DE 42 18 

Nut- und Bugelteil zu verwenden. So kommen im Nut- 
teiJ 10 Binder mit niedrigem Widerstand (z. B. Fullstoff 
G rap hit und oder RuB), im Bugelteil hoherer, meist 
spannungsabhangiger Widerstand (z. B. Fullstoff SiC) 
zur Anwendung, um die gewunschte Wirkungsweise des 5 
Glimmschutzes zu erzielen. 

„ NormaJerweise kommt man mit einer einzigen Lage 
Glimmschutzband 24b im BUgelteil tl aus. Insbesonde- 
re bei Staben mit kleiner Ausladung im Bugelteil 11 
kann es zweckmaBig sein, mehrere Lagen Glimmschutz- \o 
band 24b ubereinander anzubringen. Auch fur diesen 
Fall gilt, daB dann in jeder Lage der Oberlappungsgrad 
entweder stetig oder abschnittsweise gegen das Staben- 
de hin abnimmt 

Im Diagramm gemaB Fig. 3 ist die Spannungsvertei- 15 
lung eines mit der erfindungsgemaBen Glimmschutzan- 
ordnung versehenen Stabes (Kurve a) im Vergleich mit 
einer herkdmmlichen Ausfuhrung (Kurve b) veran- 
schaulicht Man erkennt deutlich die sich dem Ideal (Ge- 
rade) annahernde Abflachung der Spannungsverteiiung. 20 
Daraus resultiert eine gleichmaBigere Belastung der 
Stabisolation und eine Erhohung der Lebensdauer der 
Wicklung. 
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spannungsabhangige Widerstandcharakteristik 
aufweist und vorzugsweise aus mit Siliziumcarbid 
gefUlitem Epoxidharz besteht 
5. Glimmschutzanordnung nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB insbeson- 
dere bei Statorwicklungen mit kleiner Ausladung 
im Stirnbugelteil mehrere Lagen Giimmschutzban- 
der (24b) mit unterschiedlichem Oberlappungsgrad 
vorgesehen sind. 



Hierzu t Seite(n) Zeichnungen 



Bezeichnungsliste 

10 gerader Stababschnitt 

11 gebogener Stababschnitt 

12 Hauptisolation 
14 Statorkorper 

17 Teiileiter 

18 Teilleiter-lsolation 

19 Hauptisolation 

20 Statornut 

21 Statorblechkorper 

22 Nutkeil 

23 Keilumerlage 

24a, 24b GUmmschmzband 



Patentanspriiche 40 

1. Glimmschutzanordnung fiir die Statorwicklung 
einer elektrischer Maschine, umfassend ein um die 
Hauptisolation von Nutteil (10) und Stirnbugelteil 
(11) jedes Stabes der Statorwicklung gewickeltes 45 
halbleitendes textiles Glimmschutzband, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Nutteil (10) des Stator- 
wicklungsstabes mit einem halbleitenden, volumen- 
leitfahigen Glimmschutzband (24a) mit annahernd 
konstantem Oberlappungsgrad in mindestens einer 50 
Lage umwickelt ist, und daB der Stirnbugelteil (11) 
mit einem halbleitenden volumenleitfahigen 
Glimmschutzband (24b) in mindestens einer Lage 
umwickelt ist, wobei der Oberlappungsgrad vom 
Austritt des Stabes aus dem Statorkdrper (14) zum 55 
Stabende hin stetig oder abschnittsweise kleiner ist 

2. Glimmschutzanordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Glimmschutzband 
(24a, 24b) einen textilen Trager aus Glasgewebe 
aufweist, der mit einem halbleitenden Trankmittel eo 
getrankt ist. 

3. Glimmschutzanordnung nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB beim Glimmschutzband 
(24a) im Nutteil (10) das Trankmittel RuB und/oder 
Graphit enthalt. 65 

4. Glimmschutzanordnung nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB beim Glimmschutz- 
band (24b) im Bugelteil (11) der Trankmittel eine 
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